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Exei 



p..rr ^ <;priihtrockntinq erhaltllch e. staubfreie Pigmentzusammensetzunaen 

Die Anforderungen an PlgmentprSparate werden Immer hSher. Besonders wichtig 
sind eine mogllchst niedrige Staubentwicklung bel der Manipulation sowie gute 
Icoloristische Resultate, welclie eine ausgezeichnete Dispergierbariceit voraussetzen. 
5 Die Erfindung betrifft PlgmentprSparate baslerend auf einer Im wesentlichen binaren 
BIndemittelformulierung von Cellulose- und Fettsaure- oder Fettamin-derivaten, 
welche sehr einfach In hoher Ausbeute durch SprOhtrocknung erhalten werden 
konnen und ausserordentlich gute applikatorische Resuitate zeigen. 

US-5,455,288 offenbart staubfreie Pigmentgranulate, welche in einem MIscher durch 
1 0 Reibungswamie gebildet werden. Als Bindemittel dienen Fettsaureester und -amide 
(insbesondere Erucasaureamid) In einer typischen Menge von 2 bis 20 Gew.-%. 

US-4,264,552 offenbart die Herstellung eines im wesentlichen trockenen, staub- 
arnien und frei-fliessenden Pigmentgranulates durch Bespritzung von Pigmentgut 
mit Wasser In einer Fllessbettapparatur. Als Bindemittel werden unter anderen 
1 5 gegebenenfalls ethoxylierte Fettsaureamlne und -amide In einer Menge von 0,5 bis 
20 Gew.-% venwendet Im Belspiel 18 wird ein Amingemisch mit Hydroxypropyl- 
cellulose und ungesSttigtem C,3-Alkohol kombiniert, wobel der Staubindex von 78 
auf 30 reduziert wIrd. Im Belspiel 1 9 werden Abletylamin, Hydroxyethylcellulose und 
Natrium-Alkylnaphthalinsulfonat zusammen ven^^endet. 

20 Die Eigenschaften von Cellulosederivaten differieren stark je nach Substitutionstyp 
und Substitutionsgrad der Hydroxygruppen. Handelsubliche Hydroxyethylcellulosen 
mit eInem durchschnittlichen Substitutionsgrad (DS) von 0,85 bis 1,35 und einem 
molaren Substitutionsgrad (MS) von 1,5 bis 3 sowie handelsubliche Hydroxy propyl- 
cellulosen mit einem molaren Substitutionsgrad (MS) von 4 bis 4,5 sind bekanntlich 

25 wasserioslich, wahrend z.B. Methylcellulose mit niedrigem Substitutionsgrad nur in 
Alkali und mit hohem Substitutionsgrad nur in Losungsmittein loslich ist. 

Es wurden nun neue Zusammensetzungen gefunden, welche hochsten koloristischen 
Anforderungen genugen und sehr leicht herstellbar sind. Zudem ist es auf ausserst 
einfache Weise moglich, die erfinderischen Pigmentzusammensetzungen durch 
30 Spruhtrocknung als staubfreie Granulate zu bekommen. 



97 Gew .% Pigment und von 3 bis 8 Cew.-% Bindemittel, je bezogen auf die 
Zusammensetzung, dadurch gekennzelchnet, dass es sich belm BIndemittel urn ein 
Gemisch handelt, welches 

- von 5 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das BIndemittel, modiflzierte Cellulose, 
worm durchschnittlich je Glucoseeinheit von 0,5 bis 1,4 Hydroxyl-Wasserstoff- 
atome durch R„ von 0,25 bis 0,6 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R„ oder 
von 0,5 bis 1,4 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R, und von 0 bis 0,6 
Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R, substituiert sind; und 

- von 40 bis 95 Gew.-% , bezogen auf das BIndemittel, einer Verblndung der 

Formel Q-hf' , Q-^^ oder Q-< enthalt; 

worin Q fur ein unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder OR, einfach bis dreifach 
substituiertes Kohlenwasserstoffrest mit von 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, 
jedes R, unabhangig von anderen R, fur C,-C^lkyl oder C,-C,Alkylcarbonyl, 
5 jedes R, unabhangig von anderen R, fur eine von R, unterschiedliche organische 

Gruppe, welche von 2 bis 10 C-, von 0 bis 4 O- und von 0 bis 2 N-Atome enthalt, 

und 

R und R, unabhangig voneinander fur H, R„ R„ Q-C^AIkyl. C,-C«Alkylcarbonyl, 
C -C Alkenyl, C,.QAIkenylcarbonyl, C,-C,Gycloalkyl, C^-C^Cydoalkylcarbonyl, . 
20 C,.QCydoalkenyl, C3-C3Cycloalkenylcarbonyl, Phenyl, Benzoyl, Tolyl, MethylbenzoyI, 
Benzyl, Phenylacetyl, Phenethyl oder Styryl stehen. 

Die Glucoseeinheiten .[C,H,„0,]- sind in modifizierter Cellulose meist in Form von 
Glucopyranosyl vorhanden, welche jeweils zu zweit eine Cellobiose-Einhert b.lden. 
Sie konnen aber auch in offener hydrolysierter Fomrv vorliegen. 

25 R, 1st bevorzugt Methyl oder Ethyl, besonders bevorzugt Methyl. 

R, ist bevorzugt Benzyl, C,.C,Alkylen-COOR, C,.C,Alkylen-NR,R. oder 
[C,-C^kylen-0],^-Rv besonders bevorzugt [C,-C3Alkylen-0],.,-H. 
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R, und/oder R, sind bevorzugt H oder R,, besondeis bevorzugt H, ganz besonders 
bevorzugt beide gleichzeitig H. 

Q kann linear, verzweigt, zykllsch (auch polyzyklisch), gesSttlgt einfach oder 
konjugiert oder Isoliert mehrfach (z.B. zwei- oder drelfach) ungesSttigt sein und 
gegebenenfalls auch ein oder mehrere (z.B. zweO aromatlsche Ringe enthalten. 
Bevorzugt ist Q gesattlgt oder einfach ungesSttlgt und linear oder verzweigt. 
Mehrere RInge konnen einzein oder kondensiert sein, wie beispielswelse In Terpenen, 
Sterolden oder Polyaromaten. Fur hohen Anspruchen kann die Anzahl C-Atome In Q 
auf die Anzahl C-Atome in R, wie folgt abgestimmt werden. Q welst bevorzugt 
mindestens 1 2 C-Atome auf, insbesondere wenn R, glelch H, C,-C,AllQrl oder 
C,-C,Alkylcarbonyl ist. Besonders bevorzugt ist Q eIn Kohlenwasserstoffrest mit 14 bis 
20 C-Atomen, insbesondere ein Kohlenwasserstoffrest mit 16 bis 18 C-Atomen, und 
R, ist Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, insbesondere Wasserstoff. 

Das Bindemittel kann gegebenenfalls von 0 bis 20 Cew.-% belieblge weitere Stoffe 
als Komponenten enthalten, bevorzugt organische oder anorganlsche Sauren oder 
nicht-lonische Verbindungen. SSuren sind gegebenenfalls in einer solchen Menge 
enthalten, dass beim Dispergieren eines Cewichtsteiles der erflndungsgemassen 
Zusammensetzung in vier Gewichtsteilen Wasser ein pH-Wert von 4 bis 7, bevorzugt 
von 4,5 bis 6,5, besonders bevorzugt von 5 bis 6 resultiert. 

Bei der Saure handelt es sich beispielswelse urn Chlon/vasserstoff, Schwefelsaure oder 
eine organische Saure wie AmeisensSure, Essigsaure, Propionsaure, MilchsSure, 
Oxalsaure, Malonsaure, BernstelnsSure, Glutarsaure, Adipinsaure, Maleinsaure, 
Fumarsaure, ButtersSure, Isobuttersaure, Pivalinsaure, Benzoesaure, Phenylessigsaure 
Oder Phthalsaure. Bevorzugte organische Sauren haben von 1 bis 8 C-Atome, 
insbesondere von 1 bis 4 C-Atome, und sind unsubstituiert oder durch Hydroxy 
substituiert. Besonders bevorzugt sind Ameisensaure und insbesondere Essigsaure. 

Abgesehen von der Saure ist jedoch bevorzugt eine moglichst kleine Menge weiterer 
Komponenten vorhanden, besonders bevorzugt keine weitere Komponente. 

Pigmente kSnnen organisch oder anorganisch sein und sind beispielswelse aus der 
0 1 -Aminoanthrachinon-, Anthanthron-, Anthrapyrimidin-, Azo-, Azomethin-, 



" Chinacnffon-; ChlnacnWnchirtdWi^; Chlno Dioxazin^/ Diketopyrrolopyrrolv — 

Flavanthron-, Indanthron-, IsolndoHn-, Isolndollnon-, Isoviolanthron-, Perinon-, 
Perylen-, Phthalocyanin-, Pyranthron- oder Thlolndigo-Reihe, gegebenenfalls auch als 
Metall-komplexe oder -lacke. Bei den Azos kann es sich belsplelsweise um Mono- 
5 Oder DIsazopigmente aller bekannten Unterklassen handein, erhSItllch zum Belspiel 
durch Kupplung, Kondensatlon oder Verlackung. 

Beispiele orgar>ischer PIgmente sind belspielsweise Colour Index Pigment Gelb 3, 12, 
13, 14, 17, 24, 34, 42, 53, 62, 74, 83, 93, 95, 108, 109, 110, 111, 119, 123, 128, 
129, 139, 147, 150, 164, 168, 173, 174, 184, 188, 191, 191:1, 193, 199, Pigment 

0 Orange 5, 1 3, 1 6, 34, 40, 43, 48, 49, 51 , 61 , 64, 71 , 73, Pigment Red 2, 4, 5, 23, 
48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 52:2, 53:1, 57, 57:1, 88, 89, 101, 104, 112, 122, 144, 146, 
149, 166, 168, 177, 178, 179, 181, 184, 190, 192, 194, 202, 204, 206, 207, 209, 
214, 21 6, 220, 221, 222, 224, 226, 254, 255, 262, 264, 270, 272, Pigment Braun 
23, 24, 33, 42, 43, 44, Pigment VIolett 1 9, 23, 29, 31, 37, 42, Pigment Blau 15, 

5 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:6, 16, 28, 29, 60, 64, 66, Pigment Grun 7, 17, 36, 37, 50, 
Pigment Weiss 6, Pigment Schwarz 7, 1 2, 27, 30, 31, 32, Kiipen Rot 74, 3,6-Di(3'- 
cyano-pheny l)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrol-l ,4-dion oder 3-Phenyl-6-(4'-tert- 
butyl-phenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4-dion. 

Bevorzugt sind Azobenzimidazolon-, DIsazo- und polyzyklische Pigmente sowie 
20 Isoindolinone und Diketopyrrolopyrrole. 

Besonders bevorzugt ist das Pigment ein Chinacridon-, Dioxazin-, Perylen-, Diketo- 
pyrrolopyrrol- oder Disazokondensations-Pigment. Chinacridone werden bevorzugt 
durch Oxidation von Dihydrochinacridonen mit Wasserstoffperoxid hergestellt, 
beispielsweise so, wie in US-5,840,901 oder US-Anmeldung 60/277824 beschrieben. 

25 Bei den Pigmenten kann es sich um einzelne chemische Verbindungen handein, oder 
auch um Gemische mehrerer Komponenten, einschliesslich Festlosungen oder 
ly^ischkristalle enthaltend mehrere chemische Verbindungen. Einheitlich kristalline 
Pigmente sind bevorzugt, da sie meist eine hohere Farbsattigung ergeben, als 
physlkallsche Gemische und Mischphasen. Sind in der Endanwendung dennoch 

30 stumpfere Nuancen enwQnscht, so kann dies durch an sich bekanntem Abtonen mit 
Farbmittein unterschiedllcher Farbe erreicht werden. 



Die erfindungsgemassen Zusammensetzungen bestehen bevorzugt nur aus Pigment 
und Bindemittel, besonders bevorzugt aus Pigment, Methylcellulose und eine 

Verbindung der Formel Q-hf* , welche mit etwa einem Aqulvalent SSure 

neutralisiert ist. Sie weisen bevorzugt eIne Komgrosse von 0,005 bis 10 mm, 
5 bevorzugt von 0,05 bis 0,5 mm (d.h. Felngranulat), auf. 

Die erfindungsgemassen Zusammensetzungen sind fiir alle ubiiche Zwecke 
verwendbar, beispielsweise zur FSrbung von Polymeren In der Masse (oder als 
Farbmittel fur andere organische Materiallen naturiicher oder kOnstlicher Herkunft 
mit Molekulargewicht ubllchen«/else Im Bereich von 10» bis 10' g/mol), auch in Form 

1 0 von Fasern, Lacken (Inklusive Effektlacke, auch fur den Automobllbereich) und 

Druckfarben, oder auch in sogenannten Resists oder als Toner. Diese Anwendungen 
sind fur den Fachmann so trivial, dass hier auf eine Auflistung verzlchtet werden 
kann. Sie sind auch aus zahlrelchen Patenten und Handbuchem bekannt, wie zum 
Beispiel "industrielle Organische PIgmente" (W. Herbst + K. Hunger, VCH Weinheim / 

1 5 New York, laufend neue Ausgaben in Deutsch und Englisch). 

Hauptvorteile sind die sehr niedrige Staubentwicklung, hohe Farbstarke, und 
Farbsattigung, hervorragende Disperglerbarkelt, eIne ausgezeichnete Bheologie, 
welche einen Einsatz in hohen Konzentrationen emiSglicht, sowie eine hohe 
Kompatibilitat mit einer sehr breiter Palette zu pigmentierender Substrate, so dass 
20 eine kostengunstige Straffung des Pigmentsortiments moglich ist. Ferner zeichnen 
sich die erfindungsgemassen Zusammensetzungen durch gute allgemeine 
Eigenschaften aus, wie gute Migrations-, Licht- und Wetterbestandigkeit. 

Besonders vorteilhaft haben sich die erfindungsgemassen Pigmentzusammen- 
setzungen in isotaktischen, syndiotaktischen und ataktischen Polyolefinen en/viesen, 

25 insbesondere in Polybutadien, Polybuten, Polyisobuten, Poly(4-methyl-l -penten), 
Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol sowie Ethylen/Propylen-, Styrol/Acrylnitnl, 
Acrylnitril/Butadien/Styrol und Styrol/Butadien-Copolymere, z.B. PEC, PE-HD, PE-LD, 
PE-LLD, PE-MD, P£.UHM(W), PE-V, PEX, EPM, EPDM, ABS oder EPS, oder auch m 
Vinylpolymeren inklusive PVC, Polyvlnylacetat, Polyacrylate, Polymethacrylate und 

30 deren Copolymere, sowie Copolymere von Polyolefinen mit z.B. Poiyethern, 



Die EinfSrbung der hochmolekularen organischen Substanzen mit den erfindungsge- 
massen Zusammensetzungen erfolgt beisplelswelse derart, dass man die Zusammen- 
setzungen, gegebenenfalls in Fonn von Masterbatches, diesen Substraten unter 

5 Verwendung von Walzwerlcen, Misch- Oder Mahlapparaten zumisclit. Das gefarbte 
Material wird hierauf nach an sicii belcannten Verfahren, wie Katandrieren, Pressen, 
Strangpressen, Strelchen, Giessen oder Spritzgiessen, in die gewunschte endgOltige 
Form gebraclit. Gegebenenfalls kann man auch bekannte Zusatzstoffe, beispielsweise 
Dispergatoren, Rheologieverbesserer, Fllmbildner, Sikkative, Weichmacher, Fullmittel, 

1 0 Verstarkungsmittel, Antischaummittel und/oder andere Additive, wie Verarbeitungs- 
hilfsmittel, UV-Absorber, Lumineszenzloscher ("quencher"), Antloxidantien, Radikal- 
fanger (z.B. fur 'O^), und/oder andere Stabilisatoren, in beliebigen an sich bekannten 
Mengen zusetzen. Die Zusatze konnen vor, gleichzeitig oder nach den erfindungs- 
gemassen Zusammensetzungen in die Polymeren eingearbeitet werden. Ferneristes 

1 5 moglich, den hochmolekularen organischen Stoffen neben der erfindungsgemassen 
Verbindung noch andere farbgebende Bestandteile, wie Weiss-, Bunt-, Schwarzoder 
Effektpigmente, zwecks Erzielung verschiedener Farbtone in beliebigen Mengen 
zuzufugen. 

Die Farbung erfolgt bevorzugt durch Mischen der erfindungsgemassen Plgment- 
20 zusammensetzung mit dem Polyoiefingranulat oder -pulver und Verarbeitung der 
Mischung zu Fasern, Folien oder Granulaten (auch als Masterbatches). Letztere 
konnen dann selbst beispielsweise zu Fasern gesponnen, zu Folien kalandriert, zu 
Profilen extrudiert oder im Spritzgussverfahren zu Gegenstanden verfomnt werden. 

Die Erfindung betrifft daher auch ein Verfahren zum Pigmentieren eines Polyolefins 
25 (inklusive Polystyrole und Vinylpolymere) oder eines Polyolefin-Copolymers, dadurch 
gekennzeichnet, dass von 0,01 bis 230 Gew.-%, bevorzugt von 0,05 bis 5 Gew.-%, 
bezogen auf das Polyolefin oder Polyolefin-Copolymer, erfindungsgemasse 
Zusammensetzung in ein Polyolefin oder Polyolefin-Copolymer eingearbeitet wird. 

Die erfindungsgemassen Zusammensetzung wird nach beliebigen zweckmassigen 
30 Verfahren hergestellt, bevorzugt jedoch in wassriger Dispersion bei einem pH-Wert 
von 4 bis 7, bevorzugt von 4,5 bis 6,5, besonders bevorzugt von 5 bis 6. Dazu 



werden die Bestandteile der erfindungsgemassen Zusammensetzung und Wasser 
nacheinander oder gleichzeitig in eine Apparatur zugegeben, worin durch beliebige 
geeignete Mittel eine mogiichst homogene Dispersion der Pigmentpartilcel erreicht 
wird, wonach das wassrige Medium durch geeignete Mittel entfernt wird. Die Menge 
wassriges Medium betragt zweckmassig das 1,5-fache bis 100-fache, bevorzugt das 
2,5-fache bis 1 0-fache, besonders bevorzugt das 3-fache bis 6-faclie, ganz besonders 
bevorzugt das 3,5-faclie bis 4,S-fache des trocicenen Pigmentgewichts. 

Zweclcmassige wassrige Medien sind Wasser sowie einphasige Gemische von 
mindestens 30 Gevy.-%, bevorzugt mindestens 80 Gew.-% Wasser mit inerten, 
neutralen Fliissiglceiten, zum Beispiel ubiiche hydrophile Ldsungsmittel, wie Allcohole 
Oder Ketone (insbesondere Metlianol, Ethanol, Aceton oder Methylethylketon). Sind 
inerte, neutrale Flussigkeiten vorhanden, so haben diese bevorzugt einen Siedepunkt 
von 50 bis 1 20^, oder bilden mit Wasser zusammen ein Azeotrop mit Siedepunkt 
von50bis120X. 

Bekannte Dispersionsmittel sind beispielsweise Rulirer beliebiger Geometric und 
Ruhrgeschwindigkeit, Dispergatoren, Homogenisatoren, Dusenmischer, Trommein, 
Kneter, Schneckenapparaturen, Schuttelgerate, Vibratoren oder Ultraschallgerate. 
Bekannte Mittel, um Wasser zu entfemen, gegebenenfalls nach vorheriger Filtration 
oder Zentrifugierung, sind beipielsweise Trockner oder Lyophilisiergerate, bevorzugt 
Spruhtrockner. 

Die Erfindung betrifft daher auch ein Verfahren zur Herstellung einer erfindungs- 
gemassen Zusammensetzung, worin ein wassriges Medium, ein Pigment und ein 
Bindemittel, welches 

- von 5 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Bindemittei, modifizierte Cellulose, 
worin durchschnittlich je Glucoseeinheit von 0,5 bis 1,4 HydroxyUWasserstoff- 
atome durch R„ von 0,25 bis 0,6 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch Rj, oder 
von 0,5 bis 1,4 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R, und von 0 bis 0,6 
Hydroxyl-Wasserstoffatome durch Rj substituiert sind; und 

- von 40 bis 95 Gew.-% , bezogen auf das Bindemittei, einer Verbindung der 
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Formel Q-N^ , Q-^ oder 

- sowie gegebenenfalls von 0 bis 20 Gew.-% weitere Stoffe enthalt; 

worin Q fur ein unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder OR, einfach bis dreifach 
substitulertes Kohlenwasserstoffrest mit von 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, 
5 jedes R, unabhangig von anderen R, fur C,-C,AII<yl oder C,-QAIkylcarbonyl, 
jedes R, unabhangig von anderen R,fur eine von R, unterschiiedliciie organlsclie 
Cruppe, welche von 2 bis 10 von 0 bis 4 O- und von 0 bis 2 N-Atome entiialt, 
und 

R3 und R, unabhangig voneinander fur H, R„ R,, €,-€^11^1, C,-C^lQrlcarbonyl, 
1 0 cl-CgAlkenyl, Cs-CgAllcenyicarbonyl, Cs-CsCycloall<yl, C,-C,Cycloalkylcarbonyl, 

c]-C,Cycloallcenyl, Cj-C^Cycloalltenylcarbonyl, Phenyl, Benzoyl, ToiyI, MethylbenzoyI, 
Benzyl, Phenylacetyl, Phenethyl oder Styryl stehen, 

und wobei das Gewichtsverhaltnis von Pigment zu Bindemittel von 92 : 8 bis 97 ; 3 
und das Gewichtsverhaltnis von Pigment zu wassrlgem Ivledium von 1 : 1,5 bis 
15 1 : 100, bevorzugt von 1 : 2,5 bis 1 : 10 betragen, 

nacheinander oder gleichzeitig in eine Apparatur zugegeben werden, so dass eine 
wassrige Dispersion mit einem pH-Wert von 4 bis 7, bevorzugt von 4,5 bis 6,5, 
besonders bevorzugt von 5 bis 6 resultiert, und danach das wassrige Medium 
entfemt wird. 

20 Das Pigment wird bevorzugt als feuchter Pigmentl<uchen direkt aus der Synthese 

Oder aus der Konditionierung (z.B. Rekristaliisation oder Saizknetung) ven/vendet. Das 
wassrige Medium wird bevorzugt durch Spruhtrocknung entfernt, was uberraschend 
bei den zuvor angegebenen Gewichtsverhaltnissen von Pigment zu Bindemittel und 
ubiichen Betriebsbedingungen des Spriihtrockners zu unerwartet guten Resultaten 

25 bezuglich Koloristik, Disperglerbarkeit und Staubnote fuhrt. Wie zuvor beschrieben 
wird gegebenenfalls zur Einstellung des pH-Wertes etwas Saure zugegeben, welche 
meist bei der anschliessenden Trocknung als Bestandteil der erfindungsgemSssen 



Zusammensetzungen darin verbleibt 

Die Reihenfolge der Zugabe ist an sich unwichtig und richtet sich Qbllcherwelse 
sowohl nach den physikalischen Elgenschaften der Zutaten, Insbesondere deren 
Viskositat, als auch nach der zur Verfiigung stehenden Apparatur. Man kann zum 

5 Beispiel zuerst Wasser und Pigmentpresskuchen In einem Kessel zusammen ruhren, 
gefolgt durch Zugabe (In dieser Reihenfolge) eines Fettamlns, modlflzlerter Cellulose 
und Saure, wobel letztere auch vor dem Fettamin oder zwischen dem Fettamin und 
der modifizierten Cellulose zugegeben werden kann. Alternativ kann es sich als 
gunstig exYf&sen, zuerst Wasser Im Kessel vorzulegen, darin die modifizlerte Cellulose 

1 0 einzutragen, nach Erreichung einer gut riihrbaren homogene Masse dann Fettamin 
und Saure (oder stattdesseh das binare Salz davon) zuzugeben, und erst am Schluss 
Pigmentpresskuchen portionenweise oder kontinuieriich einzutragen. Die Erfindung 
Ist aber auf keine Art und Weise auf diese rein beispielhaft aufgefuhrten Sequienzen 
beschrankt sondern lasst alle anderen moglichen Alternativen zu. 

1 5 Das wassrige Medium kann vollstandig oder auch nur partiell entfernt werden, wobel 
die verbleibende Restfeuchte zweckmSssig von 0 bis 20 Cew.-%, bevorzugt von 0 bis 
5 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0 bis 2 Gew.-% betragt bezogen auf die 
erfindungsgemasse Zusammensetzung. 

Die nachfolgenden Beispiele eriautern die Erfindung, ohne jedoch deren Umfang 
20 einzuschranken (wo nicht anders angegeben, handelt es sich bei 'Teilen" oder 
immer um Gewlchtstelle bzw. Gewichts-%): 

BeispieM : 756 Gew.-Teile 25%lger wassriger Presskuchen C.I. Pigment Rot 144 
direkt aus der Synthese werden mit 9 Gew.-Teilen Talgamin (Armeen TD™, Akzo 
Nobel), 1 Gew.-Teil Methylcellulose (Metolose SM-IOQtm, ^irka 30% Methoxylgehalt, 

25 ShInEtsu) und 1 89 Gew.-Teilen Wasser zu einer Suspension angeschlammt. Der 
pH-Wert wird mit Salzsaure auf 5,0 gestellt und welter geriihrt. Die anfanglich 
schleimige, viskose Phase wird dabei zu homogener Suspension, die bei 25^ eine 
Viskositat um 10 bis 25 mPa s bei Schergeschwindigkeit 200 bis 1000 sec^ aufweist. 
Die homogene AnschlSmmung enthalt nur Partikel der Grosse <10 um und wird 

30 muhelos spruhgetrocknet (T^ « 148-C; T„ » lOrC; 200 Pa Unterdnick). Das 

Produktgranulat mit Restfeuchte <1 Cew.% weist im Sedimentationsmessgerat nach 
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Ergebnisse in Polyethylen hoher Dichte. 

Beispiel 2: Man verfahrt analog zu Beispiel 1, verwendet jedoch anstelle von Pigment 
Rot 144 ein wassriger Presskuchen C.I. Pigment Rot 254. Der pH-Wert wird mit 
5 Essigsaure auf 5,5 gestellt. Die homogene Anschiammung enthSIt eine gemessene 
Partikel-IS4lttellc6mung um 1,1 yon bei spezlfischer Oberfiache zirka 10 mVg und wird 
muhelos spriihgetrocknet 0",^, = 220X; « 104-C; 200 Pa Unterdruck). Das 
Granulat ist Shnlich staubfrei mit Ergebnissen in Polyethylen analog zu Beispiel 1 . 

Beispiel 3 : Man verfShrt analog zu Beispiel 1, ven«rendet jedocii anstelle von Pigment 
10 Rot 1 44 ein wassriger Presskuchen C.I. Pigment Orange 64 und 294 anstatt 1 89 
Gew.-Teilen Wasser. Man erreicht eIne Viskositat von 50 bis 850 mPa-s hei 
Schergeschwindigkeit 5 bis 500 sec'^ Die homogene Anschlammung enthalt eine 
gemessene Partikel-Mittelkomung um 0,80 jim bei spezlfischer Oberfiache zIrka 
12 mVg und wird muhelos spruhgetrocknet (Tdn = 210^C; = 105°C; 200 Pa 
1 5 Unterdruck). Das Granulat ist ahnlich staubfrei mit Ergebnissen in Polyethylen analog 
zu Beispiel 1 . 

Beispiel 4 ; Man verfahrt analog zu Beispiel 1, ven/vendet jedoch anstelle von Pigment 
Rot 144 ein wassriger Presskuchen C.I. Pigment Gelb 110 und verzichtet auf 
Wasserzugabe. Der pH-Wert wird mit AmeisensSure auf 5,8 gestellt. Man erreicht 
20 eine Viskositat von 1 0 bis 30 mPa-s bei Schergeschwindigkeit 5 bis 500 sec' Die 
homogene Anschlammung enthalt eine gemessene Partikel-Mittelkomung um 
1 0 um bei spezlfischer Oberfiache zirka 1 0 mVg und wird muhelos spruhgetrocknet 
(T^ = 180'C; T,„ = 103°C; 200 Pa Unterdruck). Das Granulat ist Shnlich staubfrei mit 
Ergebnissen in Polyethylen analog zu Beispiel 1 . 

25 Belspiele 5-6 : Man wiederholt Beispiel 1 , venvendet jedoch jewells Metolose SM-1 5™ 
und 540 Gew.-Teilen Wasser, bzw. Metolose SM-1 500™ und 108 Gew.-Tellen 
Wasser (Methylcellulosen etwa gleichen Methoxygehalts aber anderer Viskositat). 
Man bekommt vergleichbare Resultate. 
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Beispiele 7-8 : Man wiederholt Beispiel 1, venA/endet jedoch jeweils Metolose 
90SH-100™ und 21 8 Gew.-Teilen Wasser, bzw. Metolose 90SH-4000SR™ und 511 




Gew.-Teilen Wasser (Hydroxypropylmethylcellulosen mlt Methoj^gehalt urn 23-24% 
und Hydroxypropoxylgehalt urn 5-6% bzw. 8-9%). Man bekommt vergleichbare 
Resultate. 

Beispiel 9: Man wiederholt Beispiel 1, venwendet jedoch Phanmacoat 603^^ 
(ShinEtsu, Hydroxypropylmethylcellulose mlt Methoxygehalt urn 29-30% und 
Hydroxypropoxylgehalt um 8-9%) und 21 8 Gew.-Teilen Wasser. Man bekommt 
vergleichbare Resultate. 

Beispiele 10 : Man wiederholt Beispiel 1, venvendet jedoch Phamiacoat 904^ 
(ShinEtsu, Hydroxypropylmethylcellulose mit Methoxygehalt um 23-24% und 
1 0 Hydroxypropoxylgehalt um 5-6%) und kein zusatzliches Wasser. Man bekommt 
vergleichbare Resultate. 

Beispiele 11-13 ; Man wiederholt Beispiel ^, ven^/endet jedoch jeweils L-HPC IM-U^ 
und 168 Gew.-Teilen Wasser, L-HPC LH-21™ und 101 Gew.-Teilen Wasser, bzw. 
L-HPC LH-31 und 1 1 1 Gew.-Teilen Wasser (ShinEtsu, niedrigsubstituierte 
1 5 Hydroxypropylcellulosen mit Hydroxypropoxylgehalt um 1 0-1 1 %). Man bekommt 
vergleichbare Resultate. 

• Beispiele 14-40 : Man wiederholt Beispiele 2-4, verwendet jedoch die modifizierten 
Cellulose gemass den Beispielen 5-1 3 mit entsprechender Anpassung der Wasser- 
menge. 

20 Beispiele 41 -80 : Man wiederholt Beispiele 1 -40, ven/vendet jedoch Armeen T^"^ 
anstelle von Armeen TD''"'^. 
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-Pafpntanspruche: - - 

1 . Zusammensetzung enthaltend von 92 bis 97 Gew.-% Pigment und von 3 bis 
8 Gew.-% Blndemlttel, je bezogen auf die Zusammensetzung, dadurch 
gekennzelchnet, dass e$ sich beim Bindemlttel um ein Cemisch handelt, welches 

5 - von 5 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Bindemittel, modifizierte Cellulose, 

worin durchsclinittllch je Glucoseeinhelt von 0,5 bis 1,4 Hydroxyl-Wasserstoff- 
atome durch R„ von 0,25 bis 0,6 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R„ oder 
von 0,5 bis 1 ,4 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R, und von 0 bis 0,6 
Hydroxyl-Wasserstoffatome durch substltuiert sind; und 

10 - von 40 bis 95 Gew.-% , bezogen auf das Bindemlttel, einer Verbindung der 

Rg O O 

Formel Q-h( , Q-\ oder Q-^ enthalt; 
R4 O-R3 

worin Q fQr ein unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder OR, einfach bis dreifach 
substltuiertes Kohlenwasserstoffrest mit von 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, 
jedes R, unabhangig von anderen R, fur C,-C,Alkyl oder C,-C,Alkylcarbonyl, 
1 5 jedes R, unabhangig von anderen R, fur eine von R, unterschiedllche organische 
Cruppe, welche von 2 bis 1 0 C-, von 0 bis 4 O- und von 0 bis 2 N-Atome enthalt, 
und 

Rj und R, unabhangig voneinander fur H, R,, R^, Q-CgAlkyl, Q-C^lkylcarbonyl, 
C3-C,Alkenyl, Cj-CgAlkenylcarbonyl, Cj-CeCycloalkyI, Q-C,Cycloalkylcarbonyl, 
20 C.-CgCycloalkenyl, Cj-CgCycloalkenylcarbonyl, Phenyl, Benzoyl, Tolyl, MethylbenzoyI, 
Benzyl, Phenylacetyl, Phenethyl oder Styryl stehen. 

2. Zusammensetzung gemass Anspruch 1, worin R, Methyl oder Ethyl, R, Benzyl, 
C,-C,Alkylen-COOR3, C.-CjAlkylen-NRjR, oder [C.-CjAlkylen-Ol^^-R,, R, und/oder R, H 
Oder R2, und Q mindestens 12 C-Atome aufwelsen. 

25 3. Zusammensetzung gemass Anspruch 1 oder 2, worin das Bindemlttel von 0 bis 
20 Gew.-% organische oder anorganische Saure oder nicht-ionische Verbindung 
enthalt. 




4. Zusammensetzung gemass Anspruch 3, worm die organische SSure von 1 bis 8 
C-Atome hat und unsubstituiert oder durch Hydroxy substituiert isL 

5. Zusammensetzung gemass Anspruch 1, 2. 3 oder 4, worin das Pigment aus der 
l-Aminoanthrachinon-, Anthanthron-, Anthrapyrimidin-, Azo-, Azomethin-, 
Chlnacridon-, Chinacridonchinon-, Chinophthalon-, Dloxazin-, Diketopyrrolopynrol-, 
Flavanthron-, Indanthron-, Isoindolln-, Isoindollnon-, Isoviolanthron-, Perlnon-, 
Perylen-, Phthalocyanin-, Pyranthron- oder Thiolndigo-Reihe ist, bevorzugt ein 
Chinacridon-, Dioxazin-, Perylen-, Diketopyrrolopyrrol- oder Dlsazokondensations- 
Pigment. 

6. Verfahren zum Pigmentieren eines Polyolefins Onklusive Polystyrole und 
Vinylpolymere) oder eines Polyolefin-Copolymers, dadurch gekennzeichnet, dass von 
0,01 bis 230 Gew.-%, bevorzugt von 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Polyolefin 
Oder Polyolefin-Copolymer, Zusammensetzung gemass -Anspruch 1, 2, 3, 4 oder 5 in 
ein Polyolefin oder Polyolefln-Copolymer eingearbeitet wird. 

7. Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung gemass Anspruch 1, 2, 3, 4 
Oder 5, worin ein wassriges Medium, ein Pigment und ein Bindemittel, welches 

- von 5 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Bindemittel, modifizierte Cellulose, 
worin durchschnittlich je Glucoseeinheit von 0,5 bis 1 ,4 Hydroxyl-Wasserstoff- 
atome durch R„ von 0,25 bis 0,6 Hydroxyi-Wasserstoffatome durch R„ oder 
von 0,5 bis 1,4 Hydroxyi-Wasserstoffatome durch R, und von 0 bis 0,6 
Hydroxyi-Wasserstoffatome durch R^ substituiert sind; und 

- von 40 bis 95 Gew.-% , bezogen auf das Bindemittel, einer Verbindung der 

Formel Q-N ^ , Q-^ oder Q-^ 
R4 ^-^^ 



R3 



- sowie gegebenenfalls von 0 bis 20 Gew.-% weitere Stoffe enthalt; 

5 worin Q fur ein unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder OR, einfach bis dreifach 
substituiertes Kohlenwasserstoffrest mit von 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, 
jedes R, unabhangig von anderen R, fur C,.C,Alkyl oder C,-C,Alkylcarbonyl, 




jed^s Rj 'uriaBKangrg vori'ah^ efne von R,''uhtenchiedliche~organisc 

Cruppe, weiche von 2 bis 10 von 0 bis 4 O- und von 0 bis 2 N-Atome entlialt, 
und 

Rj und R^ unabhangig voneinander fQr R„ Rj, Cj-QAIkyl, C,-C^I<ylcarbonyl, 
Cj-CgAlkenyl, Cj-CgAlkenylcarbonyl, Cj-C,Cycloalkyl, Cs-CgCycloalkylcarbonyl, 
Cj-CeCycloalkenyl, Cj-CgCycloalkenylcarbonyi, Phenyl, Benzoyl, Tolyl, MethylbenzoyI, 
Benzyl, Phenylacetyl, Phenethyl Oder Styryl stehen, 

und wobel das Gewichtsverhaltnis von Pigment zu BIndemlttel von 92 : 8 bis 97 : 3 
und das Gewichtsverhaltnis von Pigment zu wassrigem IS/ledium von 1 : 1,5 bis 
1 : 1 00, bevorzugt von 1 : 2,5 bis 1 : 1 0 betragen, 

nacheinander oder gletchzeitig in eine Apparatur zugegeben werden, so dass eine 
wassrige Dispersion mit einem pH-Wert von 4 bis 7, bevorzugt von 4,5 bis 6,5, 
besonders bevorzugt von 5 bis 6 resultiert, und danach das wassrige Medium 
entfernt wird. 

8. Verfahren gemass Anspruch 7, worin das Pigment als feuchter Pigmentkuchen in 
die Apparatur zugegeben wird. 

9. Verfahren gemass Anspruch 7 oder 8, worin das wSssrige Medium durch 
Spruhtrocknung entfernt wird. 

1 0. Verwendung einer Zusammensetzung gemass Anspruch 1 , 2, 3, 4 oder 5 als 
Farbmittel fur organische Materialien naturlicher oder kunstlicher Herkunft mit 
Molekulargewicht im Bereich von 103 bis 108 g/mol. 




Zusammenfassuna 

Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung enthaltend von 92 bis 97 Gew.-% 
Pigment und von 3 bis 8 Cew.-% Bindemittel, ie bezogen auf die ZusammenseUung, 
dadurch gelcennzeichnet dass es sich beim Bindemittel um ein Gemisch handelt, 
5 welches 

- von 5 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Bindemittel, modifizierte Cellulose, 
worin durchschnittlich je Glucoseeinheit von 0,5 bis 1,4 Hydroxyl-Wasserstoff- 
atome durch R1, von 0,25 bis 0,6 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R2, oder 
von 0,5 bis 1,4 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R1 und von 0 bis 0,6 

0 Hydroxyl-Wasserstoffatome durch R2 substituiert sind; und 

- von 40 bis 95 Gew.-% , bezogen auf das Bindemittel, einer Verbindung der 

Fonnel Q-^ , Q-^ oder Q-^ enthalt; 

J^-R^ O-R3 

R3 

worin Q fur ein unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder OR1 einfach bis dreifach 
substituiertes Kohlenwasserstoffrest mit von 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, 

15 jedes R1 unabhangig von anderen R1 fur Cl-C4Alkyl oder CI -C4Alkylcarbonyl, 

jedes R2 unabhangig von anderen R2 fiir eine von R1 unterschiedliche organische 
Gruppe, welche von 2 bis 1 0 C-, von 0 bis 4 O- und von 0 bis 2 N-Atome enthalt, 
und 

R3 und R4 unabhangig voneinander fur H, Rl, R2, C5-C8Alkyl, C5-C8AlkylcarbonyI, 
20 C5-C8Alkenyl, C5-C8Alkenylcarbonyl, C5-C8Cycloalkyl, C5-C8CycloaIkylcarbonyl, 
C5-C8CycIoalkenyl, C5-C8Cydoalkenylcarbonyl, Phenyl, Benzoyl, Tolyl, 
MethylbenzoyI, Benzyl, Phenylacetyl, Phenethyl oder Styryl stehen. 

Beansprucht sind auch die Verwendung derselben als Farbmittel insbesondere fur 
Polyolefine sowie deren Herstellung, insbesondere durch wassrige Dispersion und 
25 Spruhtrocknung. 



Die erfindungsgemassen Zusammensetzungen sind staubfrei und ergeben 
hervorragende Farbungen. 
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